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Verfahren zur Herstellung einer elastischen bituminosen Isolier- und Dichtungsmasse 

In eine Bitumenschmelze von 160 bis 300° C warden 10 bis 
100 Gewichts-% Gummigranulat auf 100 Gewichts-% Bitu- 
men eingeruhrt und aufgelost und in die auf 100 bis 200° C . 
abgekuhlte Schmelze wird ein Vutkanisierrnittel mit 0,25 bis 
0,50 Gewichts-% Schwefel auf 100 Gewichts-% Gummigra- 
nulat eingeruhrt. 
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Patentansprflche worden, Bitumen elastisch zu machen. 

Wahrend Gummi bekanntlich weitgehend unldslich 
1. Verfahren zur HersteJiung einer elastischen bitu- ist, ist Kautschuk in vielen organischen Ldsungsmitteln 
mindsen Isolier- und Dichtungsmasse, gek nn- Idslich. Man hat daher Bitumen aufgeschmolzen, die 
zeichn tdurchdie folgenden Verfahrensschritte: 5 Schmelz unter RQhren mit Kautschuk gemischt, der 

sich in der Schmelze aufTst, und sodann in der obenge- 

a) Bitumen, vorzugsweise Basisbitumen, wird nannten Weise durch die Zugabe von Ldsungsmitteln 
aufgeschmolzen und die Schmelze auf eine flussige und pastdse Massen erzeugt, aus denen nach 
Temperatur von 160 bis 300° Q vorzugsweise der Verarbeitung das Ldsungsmittel wieder verdunstet, 
von 240 bis 260°C erhitzt; 10 so daB eine feste und elastische. oder plastische bitumi- 

b) in die erhitzte Bitumenschmelze wird Gum- ndse Beschichtung entsteht Es ist jedoch bekannt, daB 
migranulat, vorzugsweise granulierter Reifen- diese bitumin6sen Massen den Nachteil besitzen, daB 
gummi in einem Mengenverhaltnis von 10 bis bei der Lagerung in Fassern oder anderen Gebinden 
100 Gewichts-%, vorzugsweise 70 bis 80 Ge- eine Entmischung von Bitumen und Kautschuk stattfin- 
wichts-% Gummigranulat auf J00 Ge- 15 det und sich am Boden des Gebindes unter einem dflnn- 
wichts-% Bitumen eingerQhrt und unter fort- flQssigen oberen Teil ein z§her, dickflQssiger Teil ab- 
gesetztem Ruhrengeldst und homogen in dem setzt, der wieder aufgerfihrt werden mQBte, wozu bei 
Bitumen verteilt; den Isolierfirmen und erst recht auf den Baustellen kei- 

c) hiernach wird die Bitumenschmelze auf eine ne maschinellen Einrichtungen zur Verfflgung stehen. 
Temperatur von 100 bis 200°C vorzugsweise 20 Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein die 
vonl40bis160°Cabgekuhlt; vorgenannten Nachteile vermeidendes Verfahren zur 

d) in diese abgekQhke Bitumenschmelze wird Herstellung einer elastischen bitumindsen Isolier- und 
Vulkanisiermittel in einem Mengenverhaltnis Dichtungsmasse zu schaffen, die fdr Anstriche und Be- 
von 0,25 bis 0,50 Gewichts-% Schwefel auf 100 schichtungen zum Beispiei von Flacbdachern und ande- 
Gewichts-% Gummigranulat gleichmafiigver- 25 ren Gebaudeteilen, von Bracken und anderen Beton- 
teilt eingerQhrt und homogen verruhrt konstruktionen, von Holz- und Stahlkonstruktionen und 

dergleichen geeignet ist und einen von Gummi geprag- 
Z Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- ten gummielastischen Charakter aufweist Diese Aufga- 
zeichnet, daB das Gummigranulat vor dem Einruh- be wird erfindungsgemafl durch das im Anspruch 1 ge- 
ren in die Bitumenschmelze mit Weichmacherdl 30 kennzeichnete Verfahren geldst, das nachstehend naher 
und Oxidantien behandelt wird beschrieben wird. 

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge- Bei der Vulkanisation wird zur Erzeugung von harte- 
kennzeichnet, daB der Schwefel mit einem Streck- rem Gummi eine grdfiere und zur Erzeugung von wei- 
mittel oder Fullstoff gemischt wird und die Mi- cherem Gummi eine geringere Menge Schwefel ver- 
schung als Vulkanisiermittel in in die Bitumen- 35 wendet Dementsprechend fmdet bei der Umsetzung 
schmelze eingeriihrt wird. des plastischen Kautschuk mit Schwefel zu elastischem 

4. Verfahren nach einem der AnsprQche 1 bis 3, Gummi eine mehr oder weniger weitgehende teilweise 
dadurch gekennzeichnet, daB der Bitumenschmelze Vernetzung der KautschukmolekOle statt Es ist ferner 
Vulkanisationshilfsmittel in einer der zugesetzten bekannt, Altgummi zu regenerieren, indem das gemah- 
Menge an Vulkanisiermittel entsprechenden Men- 40 lene Altgummi mit Mineral6I und weiteren Zusatzen, 
ge zugesetzt werden. zum Beispiei Oxidantien, vermischt und zum Entvulka- 

5. Verfahren nach einem der AnsprQche 1 bis 4, nisieren auf etwa 200°C erhitzt wird Als Regenerat 
dadurch gekennzeichnet, daB die aus der Bitumen- entsteht eine teilweise entvulkanisierte, schwammige 
schmelze entweichenden schwefelhaltigen Dampfe plastische Masse, die wieder teilvernetzbar ist, so daB 
durch ein Filter geleitet werden, das Gummigranu- 45 das Regenerat wieder erneut teilweise vulkanisierbar ist 
lat als FHtermasse enthalt und daher zur Erzeugung von Gummi, beispielsweise in 

der Reifenindustrie, dem Kautschuk zugesetzt werden 
Beschreibung kann, Es wurde nun gefunden, daB Gummigranulat in 

einer he'iBen Bitumenschmelze quillt und ein Teil des 
In der Isoliertechnik wird fur zahlreiche Isoiierungs- 50 Schwefels aus dem Gummi ausgetrieben wird, wie auch 
und Abdichtungszwecke Bitumen verwendet, das in sei- an den entweichenden D&mpfen mit dem fur Schwef ei- 
nem natOrlichen Zustand bei normalen AuBentempera- verbindungen typischen, ubelriechenden Geruch er- 
turen eine harte Masse ist, die fQr die Verarbeitung kennbar ist, so daB vernetzte Molekule wieder ausein- 
aufgeschmolzen werden muB. Zur Erleichterung der andergehen und einen mit dem vorgenannten Regene- 
Verarbeitung werden durch verschiedenartige Bearbei- 55 rat vergleichbaren Zustand erlangen, in dem die Teil- 
tungen des Bitumens oder durch den Zusatz von L6- chen wie bei der oben beschriebenen Auflosung von 
sungsmitteln flussige und pastdse Anstrichmittel und Kautschuk in Bitumen in der Lage sind, sich an der 
Massen fur dunnschichtige Anstriche und dickere Be- Oberflache der Teilchen beginnend und zu ihrem Kern 
schichtungen hergestellt Bitumen besitzt bekanntlich hin fortschreitend aufzulosen. Es wurde weiterhin ge- 
den zum Beispiei bei Rachdachbeschichtungen, auf Ter- 60 funden, daB es auf diese Weise moglich tst, einerseits 
rassen, StraBen und dergleichen auftretenden Nachteil, Gummi, der an sich unldslich ist, ebenso wie I6slichen 
daB es bei hochsommerlichen Temperaturen und inten- Kautschuk in in r Bitumenschmelze aufzuschmelzen, 
siver S nn neinstrahlung so weit erw khen kann, daB daB aber ander rseits im Gegensatz zu der oben be- 
die beschichtete Flache nicht mehr begehbar ist, und schriebenen Entmischung, di bei der Verwendung von 
daB es bei tiefen winterlichen Temperaturen so sprode 65 Kautschuk eintritt, bei der V rwendung v n Gummi, 
ist daB die Beschichtung bei Dehnungen oder Bewegun- der nur einen Teil seines Schwef elgehalts verli rt und 
gen des beschichteten Baukdrpers rissig und damit un- noch vernetzte KautschukmolekOle besitzt, keine Ent- 
dicht wird Es ist daher auf verschiedene Weise versucht mischung von Bitumen und Gummi stattflndet, so daB 
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Aufgrund dieser Erkenntnisse wW b "i dem erfm- Sren^n" ^Gu^igranulats und dem Homoge- 
dungsgemaBen Verfahren Bitumen. vorzugsweL Tehr 5 SS3 1 S " bl i^ e 0/ y u,ka n"a«<>nstemperatur fur 
preisgunsdgesBasisbitu^ 5 2T£ ^ 200°Q vorzugsweise zur Erzielung 
wendetwird.aufgeschmoIzen unddieSchmeSaufebe SSSSJWT^ 140 bk ,60 ° C ab g«*"Mt und 
Temperatur von 160 bis 300'C cMatStSZ 2«™ *«. d " Vulka >^nnittel in einem 
vorteilhaft zur Erzielung optimaler fteblESS kBrSSiaS^^ 0 * 0G ^*-**Schwe- 
eine Temperatur von 240 bis 260°C gefundea Indie ,o SXim GeWtt * te : % «ngesetztem Gummigranulat 
erhitzte Bitumenschmeize wird QmSSSSt in eJ «vertedte.ngerflhrt u „dhomogenverrflhrt 
nem Mengenverhaltnis von 10 bis l<)0Gewfchte-% hinrf^ bom °«?" es ^"kt zu erzielen und zu ver- 
Gummigranulat auf 100 Gewichts-% BitumTn etaee- S^£rr^ be,de ^ Zug f. bedes v »"«n»iermittels zu 
rflhrt und unter fortgesetztem Mhren TSSutSi SS?^*™ Und ste "^ nweise "nerwOnscht ver- 
homogen in dem BitLep verteilt Als beSer? vor I5 Swt ™™?T n Vernetzun g«> kommt wird 
teilhaft hat sich eine Menge von 70 bis 80 Gewicht£% ^SS^^f 1 k ™ zen ! rierter - «>ndern in einer 
Gummigranulatauf 100Gewichts-% BtameSesea SSSS J"? der , S f"? elze zugesetzt Zu diesem 
mtderopumaleErgebmmerzieltwurden.ijtTSS: tiZ^n &h ^ 1 m "f^ eten Streckmitteln 
reifea die in groflen Mengen als Abfall anfaUen wftSm 25S ?• « em,scnt ""d *e Mischungais Vulkani- 
beispielsweise tiefgekohlf und mas^SISbVe; » s ™?i nd '! B / U T^ melzeein S erflhrt 
urn den Gummi von den StahieinS i eto^SSl J?2 W dCm Schwefel oder vorzugsweise an- 
und als wertvollen Rohstoff zuinB^SelSr^SS £5™"?/ ^ ^ Reze P*™> ™* « den 
beitung zu Regenerat zu gewinnen. E?wurde gefS dSlSS2l!LS r G ^ ndu ? t 'fe. vorzugsweise bei 
daB dieser preiswerte GummiabfaU, der ObeSeme toSwSEX^^^.^ noch v «««nisa- 
sehr gleichmaflige Zusammenseteung undEStante * STSSSfv £ 8 efagerflhrt werten. wie 
QualitSt besitzt. sich aufgrund seSgiaftenTnd tan* 3er ^'J^" 1 ^ beschleuniger zur Erho- 
semer Zusammensetzung, wie zum Beispiel auch seto^ KfhT Veraeteu W^wndigkeit, Antioxidantien 
Gehalts an Schutzmitteli gegen wSSS^Si^Z pf .AI.terungsschutzm.ttel, Verstirkerfullstoffe wie zum 
rungsschutzmitteln und £Krt2Z" Be, S p.eI ^eseisaure, Kreide, RuB und dergleichen. 
gend Or das ertadungsgemafle Verfahren' e£e? bei 30 «2SdSSJlS! M 5? ?*• 3US ~ er Bitum «*«hmelze 
dem daher als Gummigranulat vorzugsweise Slier S m Sch L wefeIha,t, 8 en D «nipfe, die aus Grim- 
ier Reifengurnmiverwlndetwta £ Urawe ' tschu ^es nicht ins Freie abgelassen wer- 
Eswurdefernergefunden,daBdieMdglichkeitfurdie S ! ^ we . rd ! n 1 m w «terer Ausgestaltung der Erfin- 
Auflosung des Gummis, die von der oSche nur £ eM L? ter Sf W ^ *" G ™«™8ranulat als 
mahMchzumKemderGumtateHchenfoS « S^STS "P? 1 * Wodurch in nervorragender Weise 
dadurch geschaffen wind, daB ^r GummSuTund^S vStSE??^ ^t" wird Das als F "^™asse 
MolekOle auseinandergehen. so daB derGrad der Auf 27,1^ Gumm,gra„ulat kann bei der Herstellung 
tesungabhangig ist von der KomgroBe d1?Granutat Sf tenChar g e ' ndieBit ™^melzeeinger0h,; 

Temperaturbereichs ist und je langer SeTSw? STf^,^ ^ verwendet und zum 

schmelze geruhrt wird, desto mehf GummSrS e, ±? e$ch,ch, " ng auf cin Tragermaterial aufge- 

wird gelost Urn die Auftesung zu f6rde™3fe^ear T C " ui * erst ? m B von Bitumenbahnen. 

beitungszeit abzukOrzen, wird in w ™ A S a m Beha,ter ab g effl,,t werde ". ™ *nen sie 

tung der Erfindung das GummigranuiS w -dSfSn" « rfS, IT" 50 4,8 * vor der Verwendung 

ruhrenmdieBitunTenschmelzeiKek^ 45 &jS ?nCn £ Er *, armun g wied " « einen ge S 

Oxidantien behandelt Dies kann zum mEtI in S b ^^ hsfahlg ? n Z 1 stand « ebracht werten «"flBte, oder 

Weise geschehen. daB das oZSJSZt 4 'T* m der oben ^riebenen Weise durch die 

Flussigkeit. wienie zur H^eZg%StenTratTer S^ 0 " ^ mg S' itte ! n 3,5 g^rauchsfertiges. flS 

werKiet wini, Obergossen und in eu^em BcMter Jrthrt so ^ past6ses MateriaI in G^binde abgefOUt wer- 
Wnd, J b " d f Rflssi g k eit « den Gummi eingezogen ist 
Sfrm? T ^ ^ »ehr Idebrig sind. Beta spK 
Bnrthren des Gummigranulats in die Bitumenschmeize 
wird der Gumnn dann erWtzt und teilweise entvulkani- 
s^t, s °daBderAufl6sungsprozeBschneUervonstatten ss 

Es wurde weiterhin gefimden, dafl die in der vorste- 
hend beschnebenen Weise unter Verwendung von 
Gumnugranulat hergesteJlte Masse zwar einen hohen 
Oastotategrad besitzt. aber nach einigen Jahren hart «, 
und brOchtg werden kann. Als Ursachf hierfOr wurde 
gefundea daB beta Auflosen des Gummigranulats in 
der Bitumenschmeize ein Teil des ^chwef Is in Form 

t'J^! 1 be "? n b ^ e " a «« *m Gummi aus- 
getneben wird und daB die hieraus resultierenden vor- es 
genannten Folgen dadurch vermieden w rden kdnnen. 
daB dem aufgelflsten Gummi der veriorengegaiigene 
Schwefel wiederzurOckgeg benwinL 
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